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1 

Aamioe H3o6peTeHHe othochtc* k o6jiacTH 
oaftKH, b ^acTHOCTH k cocTaBy npHnoH A-ifl naH- 
KH >Kaponpo4Hbix iMaTepnajiOB. H3BecTeH <npn- 
noA naHKH ncaponpo^Hbix MaTepnajiOB cjie- 
Ayiomero cocTaBa, %: xpoM — 15—14, najuia- 

AHH — 5— 35, KpeMHHft — AO 25, HHKeJIb — oc- 

TajibHoe. 

Rjik noBbiiueHHH Ka^ecTBa nanHoro coeAHHe- 
hhh b cocTaB npwnoH BBe^eH Ko6ajibT b kojih- 
^ecTBe— 10— 35%, a ociajibHbie KOMnoHeHThi 

B3HTM B CJieAyiOUieM COOTHOUieHHH, B %: 

naji.naAHH 35—45, xpoM 15—20, KpeMHHfi 
0,2—0,8, HHKejib — oda^bHoe. 

n p qjxji o>k e h h bi ft npHnofi Mo>KeT 6biTb Hcnojib- 
30B3H ajih naAKH >Kaponpo*iHbix CTajien h oiuia- 
bob, paooraioinHx b ycjiOBHsx bucokhx TeM-nepa- 



Typ— ao 950 C C. riaHKy oaeAyeT ocymecTBJiHTb 
n p e a*t o>k e h h h m npHnoeM b 3auiHTH0H cpeAe hjih 
b BaKyyMe npn TejunepaType 1230— 1240°C. 

5 IlpeAMeT H3o6peieHHfl 

npwnoH a^h naHKH >Kaponpo^Hbix MaTepna- 
.103, coAep>KamHH na.a.aaAHH, xpoM, HHKejib, 
KpeMHHfi, OTAunatomuucn Teai, *rro, c ue^ibio no- 
BwuienHfl KanecTBa naHHoro coeAHHeHHH, b ero 
10 cocTaB BBeAeH Ko6ajihT b KOJinqecTBe 10—35%, 
a ociajibHbie KownoHeHTbi B3HTbi b cjieAyiomeM 

COOTHOUieHHH, 

najuiaAHH 35—45 
xpoM 15—20 

15 -KpeMHHfi 0,2—0,8 

HHKe.ib ocTajibHoe 



